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Verfahren zur Konditionierung von Ionenaustauscherharzen 

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Konditionierung von Ionenaustauscher- 
5 harzen, die derart konditionierten Ionenaustauscherharz-Mischungen sowie deren 
Entsorgung. 

Die Entsorgung von gebrauchten Ionenaustauscherharzen auf vernetzter Polystyrol- 
basis erfolgt im allgemeinen durch Verbrennung einer Suspension der Ionenaustau- 
10 scherperlen in einem Solvens. Als Suspensionsflussigkeit wurde hier bislang Wasser 
verwendet. Diese Art der Entsorgung ist technisch und energetisch aufwendig, da 
groBe Volumenmengen transportiert und Wasser verdampft werden muB. Eine alter- 
native Entsorgungsmethode stellt das Auflosen in oxidierenden Losungen von 
Fe(II)/Fe(III) in Wasserstoffperoxid dar: JP-A-58 161 898, JP-A- 57 001 446, DE-A- 
15 3 926 252, dieses technisch aufsvendige Verfahren ist fur radioaktiv belastete Ionen- 
austauschermaterialien beschrieben, deren thermische Entsorgung Probleme bereitet. 

Aufgabe war daher die zu entsorgenden Ionenaustauscherharze in eine einfach zu 
handhabende Form zu uberfuhren, die leicht entsorgt werden kann. 

20 

Es wurde nun gefunden, daB es zu einer Schrumpfung der Ionenaustauscherharze ge- 
genuber dem wasserfeuchten Zustand kommt, wenn die Suspensionsflussigkeit Was- 
ser durch geeignete organische Losungsmittel ersetzt wird. Dadurch kann bei gleich- 
bleibendem Feststoffanteil in der Suspension eine groBere Menge Ionenaustauscher- 
25 harz im selben Volumen Suspension transportiert und entsorgt werden. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Konditionierung von Ionenaus- 
tauscherharzen, insbesondere Ionenaustauscherharzen auf Basis vernetzter Polysty- 
role, insbesondere solche die in Verfahren zur Herstellung von Bisphenolen als 
30 Katalysator eingesetzt werden, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ionenaustau- 
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scherharze mit mindestens einer organischen Flussigkeit versetzt in denen die Harze 
gegenuber Wasser ein geringeres Volumen aufweisen. 

Solche Flussigkeiten sind vorzugsweise aprotische Losungsmittel und Losungsmit- 
5 telgemische wie beispielhaft und vorzugsweise aromatische und aliphatische Ketone, 
wie insbesondere Aceton und MIBK, aromatische und aliphatische Kohlenwasser- 
stoffe, wie insbesondere Hexan, Heptan, Dieselole, Leichtolfraktionen, Heizole, Alt- 
ole und/oder Ether. Bevorzugt sind leichte Heizole, Dieselole und Altole sowie 
flussige Ruckstande aus Destillationsanlagen die bei der Herstellung oder Aufarbei- 
1 0 tung der oben genannten organischen Flussigkeiten anfallen. 

Die Menge der Flussigkeiten die den Ionenaustauscherharzen zugesetzt werden, kon- 
nen durch Vorversuche leicht bestimmt werden. Es werden vorzugsweise solche 
Mengen eingesetzt, dafi der Feststoffanteil in der im allgemeinen als Suspension vor- 
15 liegenden Mischung von Ionenaustauscherharz/Flussigkeit 40 bis 85 Vol.-%, bevor- 
zugt 55 bis 65 Vol.-% betragt Bevorzugt sind Mischungsverhaltnisse von 1 bis 2, 
insbesondere 1,3 bis 1,5 Gewichtsteilen Harz zu 2 bis 0,5, insbesondere 1,5 bis 1 
Volumenteil Flussigkeit. 

20 Die Ionenaustauscherharz-Flussigkeitsmischung kann durch einfaches Verriihren der 
Bestandteile hergestellt werden. Die Mischung ist leicht pumpfahig. Durch die er- 
findungsgemafie Konditionierung kann bei gleichbleibendem Feststoffanteil in der 
Mischung eine groBere Menge Harz im selben Volumen transportiert und entsorgt 
werden als in den bekannten Wassersuspensionen. AuBerdem ist die Entsorgung 
25 durch Verbrennung der erfindungsgemaBen Mischung ernergetisch giinstiger. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. Die Erfindung ist 
nicht auf die Beispiele limitiert. 




Le A 32 895 



# 



Beispiel 



In einem normierten MeBzylinder werden 50 g eines in der Synthese von Bisphenol 
A aus Aceton und Phenol eingesetztes Ionenaustauscherharzes (sulfoniertes, ver- 
netztes Polystyrol, Vemetzungsgrad 2 %) 50 ml des zu testenden LSsungsmittels sus- 
pendiert. Die Suspension wird 10 min bei RT stehen gelassen. Es kommt hierbei zur 
Quellung (= Volumenzunahme des Feststoffanteils) bzw. Schrumpfung (= Volumen- 
abnahme des Feststoffanteils). Durch portionsweises Nachdosieren von gebrauchtem 
Ionenaustauscher und/oder Losungsmittel und anschlieBendes Aquilibrieren ( 10 min 
Stehen bei RT) wird das Gesamtvolumen der Suspension auf 150 ml und der Fest- 
stoffanteil auf 56 Vol.-% (= 85 ml) eingestellt. Die Mengen an suspendiertem Ionen- 
austauscher und benStigtem Losungsmittel sind in Tabelle 1 dargestellt: 

Tabelle 1; 

Menge Ionentauscher und Losungsmittel in 150 ml einer Suspension mit 56 Vol.-% 
Feststoffanteil 



Losungsmittel Wasser Methanol Aceton MIBK Dieselol 

(Stand der Tech- 
nik) 

Menge 50 g 82 g 125 g 120 g 115 g 

Ionenaustauscher 

Menge fTTml 90 ml 75~ml 80 ml 80 ml 

Losungsmittel 



Somit kann bei einer Suspendierung in z.B. Dieselol die 2.3-fache Menge Ionenaus- 
tauscher im gleichen Volumen Suspension entsorgt werden. 



Le A 32 895 



m 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zur Konditionierung von Ioneraustauscherharzen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man Ioneraustauscherharze mit mindestens einer organischen 
Flussigkeit versetzt, in denen die Harze gegenuber Wasser ein geringeres 
Volumen annehmen. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Flussigkeit 
aprotische Losungsmittel bzw. Losungsmittelgemische eingesetzt werden. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Flussigkeit 
aromatische und/oder aliphatische Ketone, aromatische und/oder aliphatische 
Kohlenwasserstoffe und/oder Ether eingesetzt werden. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB als Flussigkeit 
_ Harzole, Dieselole, Altole und/oder flussige Ruckstande aus Destillationsan- 

lagen eingesetzt werden. 

5. Verfahren gemaB mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mischungsverhaltnis von Ionenaustauscherharzen zu Flus- 
sigkeit 1 bis 2 Gewichtsteil Harz zu 2 bis 0,5 Volumenteilen Flussigkeit ist. 

6. Verfahren gemaB mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mischungsverhaltnis von Ionenaustauscherharz zu Flussig- 
keit 1 bis 2 Gewichtsteil Harz zu 1,5 bis 1 Volumenteil Flussigkeit ist. 

7. Verfahren gemaB mindestens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Mischungsverhaltnis von Ionenaustauscherharz zu Flussig- 
keit 1,3 bis 1,5 Gewichtsteil Harz zu 1,5 bis 1 Volumenteil Flussigkeit ist. 
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8. Mischung enthaltend Ionenaustauscher und eine organische Flussigkeit, 
gekennzeichnet durch einen Feststoffanteil von 40 bis 85 Voiumen-%. 

9. Verfahren zur Entsorgung von Ionenaustauscherharzen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Ionenaustauscher in einer organischen Flussigkeit suspen- 
diert und anschlieBend verbrannt werden. 
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Verfahren zur Konditionierung von Ioneriaustauscherharzen 

Zusammenfassung 

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Konditionierung von Ionenaustauscher- 
harzen, die derart konditionierten Ionenaustauscherharz-Mischungen sowie deren 
Entsorgung. 
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